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PI0000663-7 



(Uso exclusivo do INPI) 



DEPOSITO 

Fedido de Patente ou de 
Certificado de Adif Bo 



U" u o bo — 7 dep6sito 

Espago TCSCTvado para etiqueta (numero e data de dcp6sito) 




Ao Institute Nacional da Propriedade Industrial: ^ 

O requerente solicita a concessSo de uma patente na natureza e nas condi95es abaixo indicadas: | 



Depositante (71): 
Nome: FABIO GOZZI 



Qualificafao: BRASILEIRO, CASA 1 .3 CGC/CPF: 09952254865 
Endere90 completo: RUA SERRA DO JAPI, 1526, 11** ANDAR - SAO PAULO/SP 



Telefone: 
FAX: 



Oil 32249077 

Oil 32249077 R 2046 



contmua em folha 



anexa 



□ 2.1.1. Certificado deAdi9ao □ 2.2 Modelo de Utilidade 



Natureza: / 

IS 2.1 Iiiven9ao 

ll^p Escreva , obrigatoriamente e por extenso, a Natureza desejada: PATENTE DE INVENgAO. 



3. Tftulo da Inven^&o, do Modelo de Utilidade ou do Certificado de Adi^So (54): 
FORMULACAO DE UMA COMPOSICAO iJQUIDA PARA FORMAR UM ISOLANTE 
ELl^TRICO, UM ANTIOXTOANTE OU UM DESENGRAXANTE. □ continua em folha anexa 



4. Pedido de DivisSo do pedido n^. 



,de 



5. Prioridade Interna - O depositante reivindica a segimite prioridade: 
N** de dep6sito Data de Dep6sito (66) 



Prioridade - o depositante reivindica a(s) seguinte(s; 



Pais ou organiza9So de origem 


Numero do dep6sito 


Data do dep6sito 





















prioridade(s): 



□ continua em folha anexa 



7. Inventor (72): 

□ Assinale aqui se o(s) mesmo(s) requer(em) a nSo divulgapio de seu(s) nome(s) 

(art. 6"* § 4** da LPI e item 1. 1 do Ato Nonnativo n** 127/97) 

7. 1 Nome: FABIO GOZZI 

7.2 Qualificafao: BRASILEIRO, CASA 

FormutSrio 1.01 - Deposit© de Pedido de Patente ou de Certificado de Adi9ao (folha 1/2) 
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13 Endere90: RUA SERRA DO JAPI, 1526, 11" ANDAR - SAO PAULO/SP 
7,4 CEP: 03309001 7.5 Telefone Oil 32249077 

^ continua em folha anexa 

/8. Declaraf So na forma do item 3«2 do Ato Normativo n* 127/97: 

□ em anexo 

Declara^So de divuIga^So anterior nSo prejudicial (Periodo de gra9a): 
lart. 12 da LPI e item 2 do Ato Normativo n** 127/97): 



□ em anexo 



10. Procurador (74): 
''il 0. 1 Nome UNiAo federal marcas e patentes s/c ltda 

CPF/CGC: 55150189000190 

1 0.2 Endere9p: RUA SANTA ISABEL, 160, r E 8* and ares - SAO PAULO/SP 



f 10.3 CEP: 01221010 



10.4 Telefone Oil 32249077 



i 



11. Documentos anexados (assinale e indique tamb6m o ndmero de folhas): 
(Deveri ser indicado o n** total de somente uma das vias de cada documento) 





11.1 Guia de recolhimento 


01 fls. 




1 1.5 Relat6rio descritivo 


06 fls. 


El 


1 L2 Procura^io 


01 fls. 




1 1.6 Reivindica95es 


01 fls. 




1 1 .3 Documentos de prioridade 


fls. 


P 


11.7 Desenhos 


fls. 


□ 


11. 4 Doc. de contrato de Trabalho 


fls. 




11.8 Resimio 


01 fls. 


□ 


41.9 Outros (especificar): 


fls. 




11.10 Total de folhas anexadas: 


10 fls; 



"6' 



12. Declaro, sob penas da Lei, que todas as informal 
e verdadeiras 



SAO PAULO, 24 DE FEVEREIRO DE 2000 



Local e Data 




acima prestadas sSo completas 



Assiifiatura e Carimbo 

UNlAO IiT:DERAL MAJ^CAS £ PATENTES S/C LtDA 

IDEMORAES 



Formulirio 1.01 - Deposito de Pedido de Patente ou de Certificado de Adi9ao (folha 2/2) 



f REENCHIMENTO COMPLETO DOS CAMPOS 1 E 7 



QUALIFICAgAO COMPLETA DO PEPOSITAWTE E 

IIVIV E INITQ R : 



BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE. 



SAO PAULO, 24 DE FEVEREIRO DE 2000 
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FORMULACAO DE UMA COMPOSICAO LIQUIDA 
PARA FORMAR UM ISOLANTE ELETRICO, UM ANTIOXIDANTE 
i)U UM DESENGRAXANTE. 

Cam^o da Inven^So 

A presente Invenfao refere-se a um produto obtido da 
combma9ao de subprodutos de origem mineral, cuja fonnula^ao podera variar 
para atender diferentes caracteristicas, tomando-se um isolante el6trico, um 
aiitioxidante ou um desengraxante, ideal para diferentes aplica96es, tais como: 
prote^So isolante el6trica, impenneabilizante de circuitos e equipamentos 
eletro-eletrdnicos; protefao antioxidante e anticorrosiva de metais ferrosos e 
nap-ferrosos; prote^ao das superficies expostas is intemp^ries (chuva, 
umidade, calor, alto grau de saUnidade do ambiente, etc.); e desengraxante de 
produtos diversos. 

E^s^tado da Tunica 

Atualmente eixistem diversos produtos para isola9ao 
el6trica contf^ a umidade, por exemplo: os vemizes e resinas acrilicas. Estes 
doi^ tipos sao OS mais empregados atualmente como isolantes el6tricos. 

Os vemizes, como e sabido, depois de aplicados, formam 
uma pelicula substancialmente rigida, suficiente para proporcionar correta 
isola9ao el6trica, por6m, afeta-se ele contudo por algumas restri96es de 
aplica9ao e alguns inconvenientes. Quando aplicados em produtos que, por 
um motivo ou por outro sao aquecidos, tal como rios circuitos eletricos e 
eletronicos, a fina camada de vemiz acaba sofi'endo fissuras ou descolamento 
da superficie a ser isolada, devido a baixa resistencia ao calor, tomando a 
isola9ao vulner^vel ou deficiente. Estes mesmos vemizes nao podem ser 
aplicados nas superficies dos bomes dos circuitos, interruptores, contatores, e 
todos OS dispositivos de acionamento el6trico tipo "on/off", por impedir a 
perfeita transmissao de corrente eletrica, logicamente pela sua caracteristica 
de isolante rigido. 

Por outro lado, as resinas acrilicas, amplamente 
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'1. 



i 



pregadas como isolantes el6tricos na aplica^So em paineis de circuitos 
essos de equipamentos eletro-eletronicos, mesmo com uma maior 
sistencia ao calor, sSlo frigeis ^ rea96es mecanicas, se rompendo com 
cilidade, e desta fomia, perdendo a capacidade isolante, al6m do feto de 
e, uma vez aplicadas em paineis impresses, a resina acrHica impede a troca 
e qualquer componente isoladamente, por ser de dificil remo9ao, causando a 
perda total destes paineis. 

Objetivos da Invea92o 

A fomiiila9ao de imia coniposi9ao liquida para formar um 
isolante el6trico e antioxidante que, variando a sua formula, tambem pode 
^omar a fun9§lo de desengraxante, caracterizando um produto vantajoso na 
taplica^Io. 

O isolante em questSo, quando aplicado, se incorpora a 
superficie dos materiais independentemente da sua constitui9ao fisica, por 
exemplo: cobre, bronze, alununio, ferro, etc.; mantendo suas caracteristicas 
originais, por6m, isolando-os eletricamente e impermeabilizando-os contra a 
umidade. 

E importante ressaltar que a aplica9ao do presente produto, 
em interruptores, cbntatores, e todos os dispositivos. de acionamento el6trico 
tipo "on/off nSo impede o seu perfeito fimcionamento, devido a sua forma 
liquida de baixa viscosidade. 

Outro objetivo da inven9So 6 a caracteriza9So de um 
produto que, luna vez aplicado, principalmente em circuitos eletricos e paineis 
de circuitos impresses, promove a,isola9ao el6trica, assim como contribui 
para elimina9ao do "mau contato". 

Um outro objetivo da inven9ao e a caracteriza9ao de um 
isolante de alta penetra9ao, gra9as a sua forma liquida e de baixa viscosidade, 
o que permite grande fluidez entre os componentes, resultando numa 
cobertura mais homogenea em toda a superficie aplicada, independentemente 
das caracteristicas fisicas desta superficie. Como resultado da alta penetra9ao 
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P^trica, impermeabilizante de circnitos; e equipamentos eletro-eletronicos; 
rote9ao antioxidante e anticorrosiva de metais ferrosos e nao-feixosos; 
^oteySo das superficies expostas as intemp^ries (chuva, umidade, calor, alto 
Igrau de salinidade do ambiente, etc.). 

A mesma fonniila9ao basica, porem, com varia9§o da 
;concentra9^o de alguns componentes, permite que o mesmo produto some a 
^fun9ao de antioxidante e, para tanto, esta caracterizada pelo feto de 



COMPONENTES 


QUANTIDADE (%) 


Tetracloretileno 


40-60 


6leo Mineral (SAE15W/40API-CF4/CF CE/SS) 


30-50 


Carbox de Metil Celulose Alta Viscosidade 


3-5 


, Depropileno Glicol (Cloreto de Metileno) 


5-7 


Finalmente, a mesma fonmila9ao bdsica com varia93o da 
coiicentra93o de alguns componentes, pennite que o mesmo produto some a 
fun9ao de desengraxante e, para tanto, estd caracterizada p>elo fato de 
compreender: 


COMPONENTES 


QUANTIDADE (%) 


Tetracloretileno 


70-90 


Oleo Mineral (SAE15W/40API-CF4/CF CE/SS) 


05-20 


Carbox de Metil Celulose Alta Viscosidade 


3-5 


Depropileno Glicol (Cloreto de Metileno) 


5-7 



CABACTERISTICAS DO PRODUTO: isolante el6trico e 
antioxidante liquido (Isolante liquido para prote9ao de equipamentos el6tricos 
e eletronicos). 

FINALIDADE DE APLICACAO: prote9ao isolante 
eletrica, impermeabilizante de circuitos e equipamentos eletro-eletronicos; 
prote9ao antioxidante e anticorrosiva de metais ferrosos e nao ferrosos e 
prote^ao das superficies expostas as intemperies (chuva, umidade, calor, alto 
grau de salinidade do ambiente, etc.). 
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UTILIZACAO: cm rndquinas, equipamentos eletro- 
fetronicos, equipamentos mecSnicos, motores por mdu9§o, cabines 

^jpnmarias, paineis el6tricos, lavagem de transfonnadores, componentes 
f|l6tricos e eletronicos montados ou nSo, bem como outros tipos de pe9as 
inetaUcas, sejam elas acabadas ou na forma de materia prima. 

FORMAS DE APLICACAO: pode ser aplicado atrav6s 
4e piilveriza9ao, imersao ou pincelagem. Quando for aplicado por imersao, 
pode ser recuperado atrav6s de qualquer processo de filtragem, capaz de reter 
OS residuos adquiridos na aplica9io. 

Apenas a titulo ilustrativo, sao descritas em seguida 
algumas experiencias praticas realizadas com o produto em questSo nas suas 
diferentes formula^Ses. 

1- experiencia - chapas metillicas de material ferroso. 
Chapas de a90 estocadas ao tempo, sem uma prote9ao 

eficiente contra a corrosao, apresentaram pontos de ferrugem ap6s algum 
tempo, que exigia um grande esfor90 para elimina-los antes da estampagem e 
pintura. O produto em questao foi aplicado, atraves do processo de 
pulveriza9ao, em aproximadamente 2.500,00m^ de chapas e foram mantidas 
expostas ^ intemperies. ^6s 120 dias da aplica9ao do produto, comprovou- 
se o sucesso na prote9§o das chapas metalicas, que nSo apresentaram 
ferrugem, coino tambem resultou na f^cil desmoldagem dos componentes 
estampados com as mesmas. Estas pe9as estampad^ foram acompanhadas 
por todo o processo de pintura, demonstrando excelentes resultados, que o 
produto, al6m de nao contaminar a tinta aplicada, tamb6m facilitou a sua 
fixa93o na chapa. 

2- experiencia - equipamento eletro-eletrdnico. 

O produto foi aplicado em caixas de distribui93o de linhas 
telefonicas, sendo tambem feitos varios testes paralelos, cuja finalidade era 
comprovar a eficiencia de isola9ao e impermeabiIiza9ao do produto, uma vez 
que as ditas caixas de distribui9ao ficam expostas as intemperies, sofrendo 
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presente isolante, se consegue um perfeito isolamento el6trico contra a 
idade. A sua fonna liquida garante a melhor perfonnance diante das 
^acdes meclnicas, juntamente com a alta resistdncia a grandes varia96es de 
l^mperatura, finalizando melhores resiiltados qxiando comparado aos produtos 
|}ara a mesma finalidade. 

O produto em questSo, como jk foi dito, 6 um isolante 
i;el6trico e antioxidante na forma liquida, dotado de caracteristicas especiais 
^i que o toma um substituto de alta perfonnance em rela?^© a outros, que 
I requerem grande espa^o para acomodar seus volimies e com restri96es quanto 
a aplica93o, quando empregados com a mesma finalidade. A tabela 
comparativa abaixo mostra o alto poder de isola9§o (constante diel6trica) do 
produto em questao em rela9ao a alguns materiais utilizados para a mesma 



PRODUTO / MATERIAL 


CONSTANTE DIELETRICA A 25 "C 


Poli(tetrafluoro-etileno) [Teflon®] 


2,1 


Oleo para Transformadores 


2,2 


Polietileno 


2,2 


Inven9ao 


2,5 



A presente mven9ao, FORMUiLACAO DE UMA 
COMPOSICAO LIQUIDA PARA FORMAR UM ISOLANTE 
EL^:TRICO, UM ANTIOXIDANTE OU UM DESENGRAXANTE, 
apresMita uma primeira formula b^ica que se caracteriza pelo feto de 



COMPONEiNtES 


QUANTIDADE (%) 


Tetracloretileno 


60-80 


6leo Mineral (SAE15W/40API-CF4/CF CE/SS) 


10-30 


Carbox de Metil Celulose Alta Viscosidade 


3-5 


Depropileno Glicol (Cloreto de Metileno) 


5-7 



Esta fonnula9ao pennite o uso do produto como um 
isolante eletrico para aplica96es diversas, tais como: prote9ao isolante 
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iuita interferencia por causa da umidade. Os resultados foram satisfat6rios, 
elusive com sugestao para oficializar o produto como um item padronizado 
lara o setor de telefonia. 

3^ experiencia - aparelho eletronico. 
Um aparelho de telefone celular, depois de mergulhado em 
^^gua, recebeu o produto em questio e passou a funcionar normalmente. 

4- experiencia - Inunda9ao de Central Telefdnica. 

Ap6s uma grande enchente, uma empresa teve sua central 
telefonica submersa em igua e barro, que deixou de funcionar 
instantaneamente. Nesta condi9So, a solu9§o imediata seria a troca de todo 
equipamento, porem, como tentativa de recupera-lo, o mesmo foi lavado com 
dgua corrente e, em seguida, foi aplicado o produto em questao, ap6s o que 
todo equipamento foi recuperado integralmente e permaneceu fimcionando 
sem qualquer problema. 

5- experiencia - m^quina com partes el^tricas e mecanicas. 
Um motor de autom6vel recebeu uma quantidade 

consider^vel de dgua, por6m, com a aplica9ao do produto em questao, o seu 
fimcionamento foi normal. Portanto, nesta drea, como 6 sabido, existem 
diferentes tipos de motores, alguns com sistema de igni9ao el^trica inclusive e 
outros mais antigbs utilizam platinados (contatos) e, nestes casos, a presen9a 
de umidade 6 fatal para impedir o seu fimcionamento, entretanto, com a 
aplica9ao do produto em questao, os motores testados funcionaram 
perfeitamente. 
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REIVINDICAgOES 
I FORMULACAO DE UMA COMPOSICAO LfQUIDA PARA 
!ORMAR UM ISOLANTE ELETRICO, UM ANTIOXIDANTE OU UM 
^DESENGRAXANTE, caracterizado pelo &to de a formula b^ica para 
lonnar um isolante el6trico compreender: 60 a 80% de tetracloretileno, 10 a 
^30% de 61eo Mineral (SAE15W/40API-CF4/CF CE/SS), 3 a 5% de carbox de 
fmetil celulose de alta Viscosidade e 5 a 7% de depropileno glicol (cloreto de 
metileno). 

2) FORMULACAO DE UMA COMPOSICAO LIQUTOA PARA 
FORMAR UM ISOLANTE ELETRICO, UM ANTIOXIDANTE OU UM 
DESENGRAXANTE, confonne reivmdica9ao 1, caracterizado pelo fato de a 
formula basica para formar o antioxidante compreender: 

40 a 60% de tetracloretileno, 30 a 50% de 61eo Mineral (SAE15W/40API- 
CF4/CF CE/SS); 3 a 5% de carbox de metil celulose com alta viscosidade e 5 a 
7% de depropileno Glicol (cloreto de metileno). 

3) FORMULACAO DE UMA COMPOSICAO LIQUIDA PARA 
FORMAR UM ISOLANTE ELETRICO, UM ANTIOXIDANTE OU UM 
DESENGRAXANTE, confonne reivindica99o 1, caracterizado pelo feto de a 
f6rmula b^ica para formar o desengraxante compreender: 70 a 90% 
tetracloretileno, 5 a 20% de oleo Mineral (SAE15W/40API-CF4/CF CE/SS), 3 a 
5% carbox de metil celulose alta viscosidade e 5 a 7% de depropileno gjicol 
(cloreto de metileno). 
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RESUMO 

ORMULACAO DE UMA COMPOSICAO liQUIDA PARA FORMAR UM 
^OLANTE ELETRICO, UM ANTIOXIDANTE OU UM DESENGRAXANTE, 

■1. 

|>btidos com a combina^ao de subprodutos de origem mineral, cuja 
formula93o podera variar para atender diferentes caracteristicas, tomando-se 
mn isolante el6trico, iim antioxidaiite ou um desengraxante, ideal para 
diferentes aplica96es, sendo que a formula basica compreende: 
tetracloretileno, 61eo Mineral, carbox de metil celulose e 5 a 7% de 
depropileno glicol (cloreto de metileno). 



INSTITUTONACIONALnA PROPRlEnADF INDUSTRIAt 



CERTIFICO, que a presente fotocopia, em numero de uina, 
Reproduz fielmente o documento arquivado neste Instituto 



Rio de Janeiro, 22 de Mar^o de 2007. 

^ ^^-^ 

SHEILA KILLINS GERTH 
PORT: INPI/PR 152/2006 
DIRPA/CGPROP 



